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(54) Composition de revetement transparent non-rnouilable et articles revet us obtenus 



(57) L'invention concerne une composition de reve- 
tement transparent, non mouillable, comprenant (a) un 
polydialkoxysiioxane, (b) un polysiloxane a groupe- 
ments terminaux reactifs, (c) un agent reticulant, et, fa- 



cultativement, (d) de la silice colloidale et (e) un cataly- 
seur de durcissement. 

Utilisation notamment sur des surfaces en verre, 
telles que pare-brise, vitres, vitrages, hublots, cockpits, 
etc.... 
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Description 

[0001] La presente Invention concerne une composi- 
tion de revetement transparent non mouillable et anti- 
salissure et les articles portant un revetement durci ob- 
tenu a partir de cette composition. 
[0002] L'invention concerne en particulier les articles 
en verre mineral ou organique utilises notamment dans 
le domaine aeronautique (hublots, cockpit), ie domaine 
automobile (pare-brise, vitres) ou celui du batiment (vi- 
trages), revetus d'un tel revetement. 
[0003] Le caractere de mouillabilite est lid a la faculty 
d'6talement et d'adherence de films de liquides polaires 
ou non polaires a la surface de substrats, qui est direc- 
tement ddpendante de I'energie de surface de ces subs- 
trats et a la tension superficielle des liquides. 
[0004] Par exemple dans le cas de I'eau, de tension 
superficielle elevee, son etalement a la surface du verre 
est favorise par une energie elevee de cette surface. 
[0005] La mouillabilite designe aussi la tendance des 
substrats a retenir les poussieres ou salissures (traces 
de doigts par exemple). Ces salissures entratnent une 
diminution de la transparence des verres qui peut etre 
genante. 

[0006] Pour diminuer la mouillabilite du verre, il faut 
done abaisser son energie de surface par application 
d'un revetement adequat. 

[0007] II existe differents types de revetements non 
mouillables decrits dans divers brevets. 
[0008] Cependant, ces revetements ont tendance a 
se degrader dans le temps a cause du vieillissement na- 
turel (humidite, pollution, ultraviolets solaires) mats aus- 
si par une mauvaise resistance a ('abrasion. Ces reve- 
tements degrades perdent leurs proprieles de transpa- 
rence, ce qui les rend inutilisables. 
[0009] La presente invention a pour objet de foumir 
une composition de revetement pour articles, notam- 
ment en verre, qui, apres durcissement, donne un reve- 
tement qui est parfaitement transparent dans !e visible 
(transmission superieure a 98% entre 300 et 800 nm), 
non mouillable, d'une grande durete etqui possede une 
bonne resistance a I'abrasion, ces proprietes n'etant 
pas substantiellement alterdes au cours du vieillisse- 
ment. 

[001 0] L'invention concerne une composition de reve- 
tement transparent, non mouillable, comprenant (a) un 
polydialkoxysiloxane, (b) un polysiioxane a groupe- 
ments terminaux reactifs, (c) un agent rSticulant, et, fa- 
cultativement (d) de la silice colloidale et (e) un cataly- 
seur de durcissement. 

[0011] Les polydialkoxysiloxanes (a) utiles dans in- 
vention ont pour formule (Si(OR) 2 0) n dans laquelle : 
[0012] R = un radical methyls ou ethyle, et n est su- 
perieur a 3. 

[0013] Si desire, ces polydialkoxysiloxanes peuvent 
etre associes a des composes dialkoxymetelliques, par 
exemple du diethoxytitanoxane. 
[0014] Le pofydiethoxysiloxane est le constituant (a) 
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prefer^ en raison de sa meilleure reactivity. 
[0015] Des polysiloxanes a groupements terminaux 
reactifs (b) utiles dans l'invention ont pour formule 
generale : 
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dans laquelle n est superieur a 1 et X est un groupement 
20 reactif, par exemple -H, -CH = CH 2 - OH, -CI, -Br, -O- 
Me, -O-Et, -O-Ac, -N =1^, - N=Et 2 , -N=Pr 2 , -0-N=CR 2 , 
et les groupes analogues. 

[0016] L'agent rSticulant (c) utile dans l'invention peut 
etre tout compose organique de silicium comportant au 

25 moins deux groupes reactifs. On peut citer, par exem- 
ple, les composes suivants : dimethyldiacetoxysilane, 
vinylmethyldiacetoxysilane, 6thyltriacetoxysilane, me- 
thyltriacetoxysilane : vinyltriacetoxysilane, tetraacetate 
de silicium, dimethyldiethoxysilane, 1,1,3.3-tetrame- 

30 thyl-1,3-diethoxysilane, methyltriethoxysilane, methyl- 
trimethoxysilane, dimethyltetramethoxydisibxane, te- 
traethoxysilane, tetramethoxysiiane, tetrapropoxysi la- 
ne, bis(N-methylben2ylamido)-ethoxymethylsilane, bis 
. (dimethylamino)dim6thylsilane, bis(dim6thylamino)me- 

35 thylvinylsilane. 

[0017] Les proportions des constituants (a), (b) et (c) 
peuvent varier largement. A titre indicatif elles peuvent 
aller de 5 a 60% pour le constituant (a), de 5 a 90% pour 
le constituant (b) et de 5 a 60% pour le constituant (c), 

40 le total de (a), (b) et (c) faisant 1 00%. Le constituant (d), 
la silice colloidale , est optionnel et peut etre ajoute en 
quantity de 0 a 50% en poids par rapport a la somme 
des constituants (a), (b) et (c). 
[0018] Afin d'accelerer la polymerisation a tempera- 

45 ture ambiante et/ou a temperature elevee, on peut, si 
desire, utiliser un catalyseur (e), ou des melanges de 
catalyseurs, dans une proportion de 0,01 a 5% en poids 
par rapport a la somme des constituants (a), (b) et (c). 
[0019] Une liste non limitative de catalyseurs utilisa- 

so bles est la suivante : 



sels organiques detain ou composes organo-etain 
tels que diacetate du dibutyl-etain, dilaurate du di- 
butyl-etain, octoate d'etain, dioctoate du dibutyl- 
etain, tetrabutyl-6tain, dimethoxydibutyl-etain, etc... 
sels organiques de zinc tels que : octoate de zinc, 
acetate de zinc, etc... 

composes organiques du titane tels que : tetrabu- 
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tyl-titane, tetraethoxytitanate, tetraoctyltitanate, t6- 
tramethoxytitanate, tetra n-propoxytitanate, etc... 
complexes du platine avec un siloxane tel que le 
divinyltetramethyldisiloxane, le cyclovinylmethylsi- 
loxane, etc... 

[0020] La silice colloidale est facultative et incorporee 
au melange en vue d'augmenter la resistance a I'abra- 
sion et a la rayure, si desire. Cependant il ne faut pas 
depasser une quantite de 50% en poids de silice par 
rapport aux constituants (a) + (b) + (c) car cela conduit 
a I'apparition de craquelures et a une transparence d6- 
gradee. 

[0021] La silice colloidale est ajoutee aux autres 
constituants en suspension dans un solvant (toluene, 
xylene, alcool, etc.). Le diametre des particules de si- 
lice est, de preference, non superieur a 20 nanometres 
pour obtenir une transparence optimale. 
[0022] La composition de I'invention peut etre appli- 
que e sur des substrats en verre ou d'autres materiaux, 
en une epaisseur de quelques micrometres a quelques 
dizaines de micrometres. Ces revetements peuvent etre 
appliques en une ou plusieurs couches successives. 
[0023] Si desire ou necessaire, les revetements de 
('invention peuvent etre appliques sur une couche d'an- 
crage primaire ou apres pretraitement de la surface du 
substrat. 

[0024] Egalement, si desire pour des raisons de faci- 
lite d'application ou autres, les compositions de revete- 
ment utilisdes dans I'invention peuvent etre diluees 
avant l'application : a un taux de matieres seches de 1 
a 80% en poids a I'aide d'un sorvant tel que : des hydro- 
carbures aliphatiques, par exemple hexane, heptane, 
octane, cyclohexane, etc., des hydrocarbures aroma- 
tiques, par exemple benzene, toluene, xylene, styrene, 
etc., des hydrocarbures halogenes, par exemple tri- 
chloroethylene, chlorure de methyle, chloroforme, etc... 
ou des melanges de ces solvants. 
[0025] L'application du revetement peut se faire au 
pistolet a peinture, a la brosse ou par toute technique 
connue. Le durcissement s'opere habituellement a la 
temperature ambiante, mats le recours a un chauffage 
est possible pour accelerer le durcissement. 
[0026] Les exemples non limitatifs suivants sont don- 
nes en vue d'illustrer I'invention. 

EXEMPLE 1 

[0027] Le m6lange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane contenant 40 a 42% de Si0 2 (viscosite 4 a 5 
mPa.s) (Ret. PS 9120 de PETRARCH SYSTEMS INC., 
U.S.A.) (3 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(Ref. M9100 de PETRARCH SYSTEMS INC., U.S.A.) 
(5 parties en poids), de polydimethylsiloxane a terminai- 
son silanol de poids moleculaire compris entre 1500 et 
2000 (viscosite 45 a 85 mPa.s) (Ref. PS 340.5 de PE- 
TRARCH SYSTEMS, U.S.A.) (0,5 partie en poids) et de 
diacetate de dibutyl-etain (MERCK) (0, 1 partie en poids) 



est appliqu6 : au pistolet, sur une plaque de verre mine- 
ral pretraitee de facon a obtenir un revetement d'une 
epaisseur de 5 micrometres, apres durcissement a la 
temperature ambiante. Le pretraitement applique a la 
5 plaque de verre de cet exemple et des exemples sui- 
vants consistait en un decapage chimique d'environ 1 
heure avec une solution alcaline commercialisee sous 
la denomination RBS 35 par la Societe RBS, Allema- 
gne. 

10 [0028] Le taux de transmission optique du revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 
[0029] La resistance a la rayure est mesuree par le 
test a la laine d'acier qui consiste a effectuer, a I'aide 
d'un carre d'environ 3 cm sur 3 cm de ce materiau, 10 

'5 alters et retours en f rottant le verre revetu dans le sens 
des fibres avec une pression constante lors de cette 
operation. Le verre est ensuite essuye avec un chiffon 
s§a«puis rince a f alcool, on apprecie ensuite visuelle- 
ment I'etat du revetement et I'on attribue une notation 

20 en fonctbn de la graduation suivante : 

0 aucune rayure observ6e, 

1 verre tres peu raye (0 a 5 rayures) 

2 verre peu raye (jusqu'a 20 rayures) 

2S 3 verre assez raye (nombre de rayures inferteur a 
50) 

4 verre tr&s ray6 (nombre de rayures sup6rieur a 
50) 

5 verre equivalent ou plus mauvais que le substrat 
30 nu 

[0030] La valeur mesuree pour le revetement de 
f'exemple 1 est 2. 

[0031] La mouillabilite du revdtement peut etre mesu- 
35 rey de facon simple par le mode operatoire suivant : 
[0032] 1 goutte d'eau desionisee est repandue a la 
surface d'une plaque de verre parfaitement nettoyee 
puis s6chee a I'alcool, maintenue en position horizonta- 
le! 

40 [0033] Dans le cas d'une plaque de verre non traitee, 
I'eau s'etale et le diametre du depot est de 1 2 mm, dans 
le cas d'un support traite, le diamdtre de la goutte n'est 
plus que de 5 mm, ce qui montre bien le caractere de 
non mouillabilite du revetement decrit a Pexemple 1 . 

45 

EXEMPLE 2 

[0034] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids) : de methyltrimethoxysilane 

50 (1 partie en poids), de polydimethylsiloxane a terminai- 
son silanol (5 parties en poids) et de diacetate de dibu- 
tyl-etain (0,1 partie en poids) est applique, au pistolet, 
sur une plaque de verre pr6alablement traitee comme 
a I'exemple 1 , en une epaisseur de 5 micrometres (com- 

55 me mesure apres durcissement a la temperature am- 
biante). 

[0035] Le taux de transmission optique du revdtement 
est de 99% entre 300 et 800 nanometres. 
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[0036] La resistance a la rayure suivant te test d6crit 
a I'exemple 1 , est comprise entre 2 et 3. 
[0037] Une goutte d'eau desionisee repandue a la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 3 

[0038] Le melange obtenu k partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(5 parties en poids), de polydimethylsiloxane aterminai- 
son silanol (5 parties en poids) et de diacetate de dibu- 
tyl-etain (0,1 partie en poids) est applique, au pistolet, 
sur une plaque de verre mineral prealablement traitee 
comme k I'exemple 1 , en une epaisseur de 5 microme- 
tres (comme mesure apres durcissement a la tempera- 
ture ambiante). 

[0039] Le tauxde transmission optiquedu revetement 
est de 99% entre 300 et 800 nanometres. 
[0040] La resistance a la rayure suivant le test decrit 
a I'exemple 1, est de 2. 

[0041] Une goutte d'eau desionisee repandue a la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 4 

[0042] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane (4 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(5 parties en poids), de polydimethylsiloxane a terminai- 
son silanol (5 parties en poids) et de diacetate de dibu- 
tyl-etain (0,1 partie en poids) est applique, au pistolet, 
sur une plaque de verre mineral prealablement traitee 
comme a I'exemple 1, en une epaisseur de 5 microme- 
tres (comme mesure apres durcissement a la tempera- 
ture ambiante). 

[0043] Le taux de transmission optique du revetement 

est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 

[0044] La resistance a la rayure suivant le test decrit 

a I'exemple 1 , est comprise entre 2 et 3. 

[0045] Une goutte d'eau desionisee repandue a la 

surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 

est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 5 

[0046] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(10 parties en poids), de polydimethylsiloxane a termi- 
naison silanol (5 parties en poids) et de diacetate de 
dibutyl-etain (0,1 partie en poids) est applique, au pis- 
tolet, sur une plaque de verre mineral prealablement 
traitee comme a I'exemple 1 , en une epaisseur de 5 mi- 
crometres (comme mesure apres durcissement a la 
temperature ambiante). 

[0047] Le taux de transmission optique du revetement 

est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 

[0048] La resistance a la rayure suivant le test d6crit 



a I'exemple 1 , est de 2. 

[0049] Une goutte d'eau desionisee repandue a la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

5 

EXEMPLE 6 

[0050] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids). de methyltrimethoxysilane 

io (10 parties en poids), de polydimethylsiloxane a termi- 
naison silanol (5 parties en poids), de silice colloidale 
(0,2 partie en poids) et de diacetate de dibutyl-etain (0,1 
partie en poids) est applique, au pistolet, sur une plaque 
de verre mineral prealablement traitee comme a I'exem- 

'5 pie 1 , en une epaisseur de 5 micrometres (comme me- 
sure apres durcissement a la temperature ambiante). 
[0051] Le tauxde transmission optique du revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 
[0052] La resistance a la rayure suivant le test decrit 

20 a I'exemple 1 , est de 2. 

[0053] Une goutte d'eau desionisee repandue k la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

2S EXEMPLE 7 

[0054] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(1 0 parties en poids), de polydimethylsiloxane a termi- 
30 naison silanol (5 parties en poids), de silice colloidale 
(0,6 partie en poids) et de diacetate de dibutyl-etain (0, 1 
partie en poids) est applique, au pistolet, sur une plaque 
de verre mineral prealablement traitee comme a I'exem- 
ple 1 , en une epaisseur de 5 micrometres (comme me- 
ss Sure apres durcissement a la temperature ambiante). 
[0055] Le taux de transmissbn optique du revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 
[0056] La resistance a la rayure suivant ie test d6crit 
a I'exemple 1, est comprise entre 1 et 2. 
40 [0057] Une goutte d'eau desionisee repandue a la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 8 

45 

[0058] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(10 parties en poids), de polydimethylsiloxane a termi- 
naison silanol (5 parties en poids), de silice colloidale 

so (i partie en poids) et de diacetate de dibutyl-etain (0,1 
partie en poids) est applique, au pistolet, sur une plaque 
de verre mineral prealablement traitee comme a I'exem- 
ple 1, en une epaisseur de 5 micrometres (comme me- 
sure apres durcissement k la temperature ambiante). 

55 [0059] Le tauxde transmissbn optiquedu revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 
[0060] La resistance a la rayure suivant le test d6crit 
a I'exemple 1 , est comprise entre 1 et 2. 
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[0061] Une goutte d'eau desionisee repandue k la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 9 

[0062] Le melange obtenu k partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en polds), de methyltrimethoxysilane 
(10 parties en poids), de polydimethylsiloxane k termi- 
naison silanol (5 parties en poids), de silice colloidale 
(5 parties en poids) et de diacetate de dibutyl-etain (0, 1 
partie en poids) est applique, au pistolet, sur une plaque 
de verre mineral prealablement traitee comme k I'exem- 
ple 1 , en une epaisseur de 5 micrometres (comme me- 
sure apres durcissement k la temperature ambiante). 
[0063] Le taux de transmission optique du revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 
[0064] La resistance k la rayure suivant le test decrit 
k I'exemple 1 , est comprise entre 1 et 2. 
[0065] Une goutte d'eau desionisee repandue k la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 10 

[0066] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(10 parties en poids), de polydimethylsiloxane a termi- 
naison silanol (5 parties en poids), de silice colloidale 
( 1 0 parties en poids) et de diacetate de dibutyl-etain (0, 1 
partie en poids) est applique, au pistolet, sur une plaque 
de verre mineral prealablement traitee comme k I'exem- 
ple 1, en une epaisseur de 5 micrometres (comme me- 
sure apres durcissement k la temperature ambiante). 
[0067] Le taux de transmission optique du revetement 
est de 98% entre 300 el 800 nanometres. 
[0068] La resistance a la rayure suivant le test decrit 
k I'exemple 1 , est de 1 . 

[0069] Une goutte d'eau desionisee repandue a la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 11 

[0070] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids), de tetramethoxysilane (Ret. 
T1 980 de PETRARCH SYSTEMS INC., U.S.A.) (5 par- 
ties en poids), de polydimethylsiloxane k terminaison di- 
methylaminopropyle (Ref. PS 510 de PETRARCH SYS- 
TEMS INC., U.S. A.) ayant un poids moleculaire de 2500 
et une viscosite de 50 mPa.s (5 parties en poids) et de 
diacetate de dibutyl-etain (0,02 partie en poids) est ap- 
plique, au pistolet, sur une plaque de verre mineral prea- 
lablement traitee comme a I'exemple 1 , en une epais- 
seur de 5 micrometres (comme mesure apres durcisse- 
ment k la temperature ambiante). 
[0071] Le taux de transmission optique du revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 



[0072] La resistance k la rayure suivant le test decrit 
a I'exemple 1 , est de 2. 

[0073] Une goutte d'eau desionisee repandue k la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
5 est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 12 

[0074] Le melange obtenu a partir de polydiethoxysi- 
10 loxane (5 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(5 parties en poids), de polydimethylsiloxane k terminai- 
son silanol (3 parties en poids), de polydimethylsiloxane 
a terminaison dimethylaminopropyle (2 parties en 
poids) et d'octoate d'etain (MERCK) (0,03 partie en 
'5 poids) est applique, au pistolet, sur une plaque de verre 
mineral prealablement traitee comme k I'exemple 1 , en 
une epaisseur de 5 micrometres (comme mesure apres 
durcissement k la temperature ambiante). 
[0075] Le taux de transmission optique du revetement 
est de 99% entre 300 et 800 nanometres. 
[0076] La resistance a la rayure suivant le test decrit 
k I'exemple 1 , est de 2. 

[0077] Une goutte d'eau desionisee repandue k la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 13 

[0078] Le melange obtenu k partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids), de methyltrimethoxysilane 
(1 0 parties en poids), de polydimethylsiloxane k termi- 
naison dimethylaminopropyle (5 parties en poids), de si- 
lice colloidale (5 parties en poids) et d'octoate d'etain 
(0,05 partie en poids) est applique, au pistolet, sur une 
plaque de veVre mineral prealablement traitee comme k 
I'exemple 1 , en une epaisseur de 5 micrometres (com- 
me mesure apres durcissement a la temperature am- 
biante). 

[0079] Le taux de transmission optique du revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 
[0080] La resistance k la rayure suivant le test decrit 
k I'exemple 1, est de 1. 

[0081] Une goutte d'eau desionisee repandue k la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 14 

[0082] Le melange obtenu k partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parlies en poids), de tetraethoxysilane (Ref. 
T1807 de PETRARCH SYSTEMS INC., U.S.A.) (10 par- 
ties en poids), de polydimethylsiloxane k terminaison si- 
lanol (5 parties en poids), de silice colloidale (5 parties 
en poids) et d'octoate d'etain (0,05 partie en poids) est 
applique, au pistolet, sur une plaque de verre mineral 
prealablement traitee comme k I'exemple 1, en une 
epaisseur de 5 micrometres (comme mesure apres dur- 
cissement k \a temperature ambiante). 
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[0083] Le taux de transmission optique du revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 
[0084] La resistance a la rayure suivant le test decrit 
& I'exemple 1, estde 1. 

[0085] Une goutte d'eau desionisee repandue a ia 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de i'ordre de 5 mm. 

EXEMPLE 15 

[0086] Le melange obtenu & partir de polydiethoxysi- 
loxane (5 parties en poids), de tetraethoxysilane (10 
parties en poids), de poiydimethylsiloxane & terminal- 
son silanol (3 parties en poids), de poiydimethylsiloxane 
£ terminaison dimethylaminopropyle (2 parties en 
poids), de silice colloidale (5 parties en poids) et d'oc- 
toate d'etain (0,02 partie en poids) est applique\ au pis- 
tolet, sur une plaque de verre mineral prealablement 
traitee comme & I'exemple 1 , en une epaisseur de 5 mi- 
crometres (comme mesure apres durcissement a la 
temperature ambiante). 

[0087] Le taux de transmission optique du revetement 
est de 98% entre 300 et 800 nanometres. 
[0088] La resistance a la rayure suivant le test decrit 
a. I'exemple 1 S est de 1. 

[0089] Une goutte d'eau desionisee repandue a la 
surface du revetement ne s'etale pas et son diametre 
est de I'ordre de 5 mm. 

[0090] II va de soi que les modes de realisation ne 
sont que des exemples et qu'on pourrait les modifier, 
notamment par substitution d'equivalents techniques, 
sans sortir pour cela du cadre de I'invention. 



Revendications 

1. Composition de revetement transparent, non 
mouillable, comprenant (a) un polydialkoxysiloxa- 
ne, (b) un polysibxane § groupements terminaux 
reactrfs, (c) un agent reticulant, et, facultativement, 
(d) de la silice colloidale et (e) un catalyseurde dur- 
cissement. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee 
en ce que le polydialkoxysiloxane (a) a pour formule 
(Si(OR) 2 0) n dans laquelle : 

R = un radical methyle ou ethyle, et n est su- 
perieur & 3. 

3. Composition selon ia revendication 1 , caracterisee 
en ce que le polysiloxane & groupements terminaux 
reactifs (b) a la formule generale : 
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dans laquelle n est superieur a 1 et X est un grou- 
pement reactif choisi parmi -H, -CH = CH 2 - OH, -CI, 
-Br, -O-Me, -O-Et, -O-Ac, -N =Me 2 , - N=Et 2 , -N=Pr 2 , 
-0-N=CR 2 , et les groupes analogues. 

Composition selon la revendication 1 , caracterisee 
en ce que i'agent reticulant (c) est choisi parmi les 
composes suivants : dimethyldiacetoxysilane, vi- 
nylmethyldiacetoxysilane, ethyttriacetoxysilane, 
methyltriacetoxysilane, vinyftriacStoxysilane, te- 
traacetate de silicium, dimdthyldiethoxysilane, 
1,1,3,3-tetramethyM ,3-diethoxysilane, methyltrie- 
thoxysilane, methyltrimethoxysilane, dimethyltetra- 
methoxydisiloxane, tetraethoxysilane, tetrame- 
thoxysilane, tetrapropoxysilane, bis(N-methylben- 
zylamido)-ethoxymethylsilane, bis(dimethylamino) 
dimethylsilane, bis(dimethylamino)methylvinylsila- 
ne. 

Composition selon la. revendication 1 , caracterisee 
en ce que Je catalyseur est choisi parmi les sels or- 
ganiques d'etain, les composes organo-etain, les 
sels organiques de zinc, les composes organiques 
du titane, et les complexes du platine avec un si- 
" loxane. 

Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 5, caracterisee en ce qu'elle comprend, 
en poids, 5-60% deconstituant (a), 5-90% de cons- 
tituant (b) et 5-60% de constituant (c), le total de (a), 
(b) et (c) faisant 100%. 

Composition selon la revendication 6, caracterisee 
en ce qu'elle comprend, en outre, jusqu'& 50% en 
poids de silice colloidale par rapport au total de (a), 
(b)et(c). 

Composition selon la revendication 6 ou 7, carac- 
terisee en ce qu'elle comprend en outre, 0,01 & 5% 
en poids de catalyseur (e) par rapport au total de 
(a), (b) et (c). 

Article portant un revetement non mouillable, trans- 
parent, caracterise en ce que ledit revetement a ete 
obtenu par durcissement d'une couche, appliquee 
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sur ledit article, d'une composition de revdtement 
telle que definie a Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 8. 

10. Article selon la revendication 9, caracterise" en ce 5 
qu'il est en verre organique ou mineral. 
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